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(54) IMe: PROCESS FOR TRANSFERRING IN PARTICULAR COLOUR REPRODUCTIONS TO SMOOTH SUBSTRA- 
TES AND TRANSFER LAYER 
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GLATTE UNTERLAGEN SOWIE TRANSFERSCHICHT 

(57) Abstract 

A process is disclosed for transferring in partioilar colour reproductions to smooth substrates by transferring the reproduc- 
tion by a photocopying process to a transfer layer applied on a carrier. The transfer layer carrying the transferred reproduction 
(image) is released by a wet process from the carrier, is applied on the substrate, then cured. The transfer layer has a sandwich 
structure with at least two layers, one (first) outer layer that fixes in place and seals when exposed to heat the pigments transferred 
by photocopying and a (second) layer arranged beneath the outer layer that forms a curing adhesive layer which cross-links with 
the substrate, fixing in place the transfer layer on the substrate. 

(57) Zusanunenf assung 

Es wird ein Verfahren zum Obertragen von insbesondere farbigen Darstellungen auf glatte Unterlagen vorgeschlagen, in- 
dem die Darstellung auf ein auf einen Trager aufgebrachte Transferschicht im Kopierverfahren flbertragen wird. Dabei wird die 
die ubertragene Darstellung (Bild) aufweisende Transferschicht im Nafiverfahren von dem Trager gelSst, auf die Unterlage aufge- 
bracht und anschliefcend gehartet Die Transferschicht weist einen Sandwich-Aufbau umfassend zumindest zwei Schichten auf, 
wobei eine (erste) SuRere Schicht durch das Kopierverfahren ilbertragene Pigmente lagefixiert und bei Wanneeinwirkung um- 
schlie&t und eine unterhalb der au&eren Schicht angeordnete (zweite) Schicht eine aushtrtende Haftschicht ist, die zum Lagefixie- 
ren der Transferschicht auf elner Unterlage sich mit dieser vernetzt 
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Beschreibung 



Verfahren zum Ubertragen von insbesondere farbigen Darstellungen auf glatte Unter- 

» 

lagen sowie TVansferschicht 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Ubertragen von insbesondere farbi- 
gen Darstellungen auf glatte Unterlagen, indem die Darstellung auf eine £uf einen 
Trageraufgebrachte Transferschicht im Kopierverfahren ubertragen wird. Ferner bezieht 
sich die Erfindung auf eine Transferschicht, die auf einen Trager wie holzfreiem Papier 
angeordnet ist, zum Fixieren von im Kopierverfahren iibertragenen Darstellungen, 

Es sind Verfahren zum Ubertragen vom Darstellungen wie Motiven auf flachige Unter- 
lagen mit poroser Oberflache wie Textilgut bekannt, wobei die Darstellung auf ein 
Papier durch Trockenkopieren ubertragen und von diesem auf die Unterlagen mittels 
Warme aufgebracht wird (WO 91/00385 oder Xerox Disclosure Journal Volume 5 
Number 3 May/June 1980, Seite 229), 

Um die Darstellungen zu ubertragen, muB einerseits die Unterlage eine porose Ober- 
flache aufweisen und andererseits ist eine HeiB- oder Warmpresse notwendig, um bei 
erheblicher Druckeinwirkung die Obertragung auf die Unterlage vorzunehmen. 
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Es sind auch NaBverfahren bekannt, urn z. B. Abziehbilder auf Unterlagen aufeubringen. 
Dabei werden bedruckte Bilder mittels eines Haftmittels auf einem Tragermaterial 
aufgebracht, um zum Ubertragen das Bild von dem Trager zu losen und anschlieBend 
das Bild mit der Klebeschicht auf der Unterlage aufzubringen uhd dann zu trocknen. 
Dabei stehen jedoch keine individuellen, selbst zugestaltenden Darstellungen zur Ver- 
fugung. 



Der vorliegenden Erfindung liegt unter anderem das Problem zugrunde, ein Verfahren 
der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dafi beliebige DarsteUungen auf eine 
Unterlage mit glatter, im wesentlichen nichtpordser Oberflache ubertragen werden 
konnen, wobei die ubertragene Darstellung weitgehend kratzfest auf der Unterlage 

* * 

angeordnet werden soil. Dabei soli verfahrensmaBig eine Vereinfachung gegeben sein, 
so daB auch Laien eine entsprechende Ubertragung vomehmen konnen. 



Das Problem wird erfindungsgemSB im wesentlichen dadurch gelost, daB die die uber- 
tragene Darstellung (Bild) aufweisende Transferschicht im NaBverfahren von dem 
Trager gelost, auf die Unterlage aufgebracht und anschlieBend Warme ausgesetzt wird. 
Dabei wird vorzugsweise ein Temperaturbereich zwischen 100 °C und 200 °C, vorzugs- 
weise im Bereich von 120 °C bis 160 °C insbesondere jedoch bei ca 140 °C gewahlt. 



Unter LSsen wird dabei ein seitliches Wegschieben von dem Trager verstanden. Die 
Transferschicht wird ferner auf die Unterlage geschoben. 



ErfindungsgemaB kann folglich eine beliebige DarsteUung, also personliche Bilder, Zei- 
tungsausschnitte, Zeichnungen o. a. vorzugsweise im xerographischen Kopierverfahren 
auf die auf dem Trager befindliche Transferschicht ubertragen werden, um diese als 
Kaltabziehbild im NaBverfahren zu losen und auf eine glatte, im wesentlichen nicht 
porose Unterlage wie z. B. Glas, Porzellan, Keramik, Metall, Emaille oder Kunststoff 



WO 92/22857 , PCT/EP92/01317 

aufzubringen, d.h. aufzuschieben, zu trocknen (Feuchtigkeit entfemen) und dann 

auszuharten. 

Vorzugsweise wird die Darstellung in eine ein Plexigum-Material aufweisende Schicht 
der Transferschicht kopiert, urn durch das Kopierverfahren ubertragene Pigmente zu 
fixieren und anschliefiend durch Warmeeinwirkung die Pigmente zu umschlieBen, also 
quasi versiegeln zu lassen. Hierdurch ergibt sich eine hohe Bestandigkeit des Bildes 
sowie eine glatte Oberflache. 

Vorzugsweise befindet sich zwischen der Transferschicht und dem Trager eine dextrin- 
und/oder fettalkoholhaltige Trennschicht, durch die bei Zufuhren von Feuchtigkeit die 
Transferschicht von dem Trager Iosbar ist. 

Die Erfindung bezieht sich auch auf eine Transferschicht, die auf einem Trager wie 
holzfreiem Papier Iosbar angeordnet ist, zum Fixieren von im Kopierverfahren uber- 
tragenen Darstellungen, wobei sich die Transferschicht dadurch auszeichnet, daB diese 
einen Sandwich- Auf bau mit zumindest zwei Schichten besitzt, daB eine auBere (erste) 
Schicht durch das Kopierverfahren ubertragene Pigmente lagefixiert und bei Warmee- 
inwirkung umschlieBt und daB eine unterhalb der auBeren Schicht angeordnete (zweite) 
Schicht eine durch Erwarmen aushartende Haftschicht ist, die zum Lagefixieren der 
Transferschicht auf einer Unteriage sich mit dieser vernetzt. 

Die erste Schicht besteht aus Plexigum-Material auf Losungsmittelbasis mit Weichma- 
cher. Dabei weist die erste Schicht eine Dicke d von in etwa 0,10 £ d £ 0,20 mm, vor- 
zugsweise von in etwa d = 0,15 mm auf. 

Die Haftschicht ist auf Kunstharzbasis aufgebaut. Vorzugsweise besteht die Haftschicht 
aus einer Mischung aus Kunstharz mit Harterzusatz und Plexigum auf Losungsmittel- 
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basis mit Weichmachem. Dabei kann der Kunsthatz- und der Plexigumanteil in etwa 
gleich groB sein. Die Haftschicht kann eine Dicke d von 0,02 sds 0,08 mm, vorzugs- 
weise von in etwa d = 0,05 mm aufweisen. 



Femer kann zwischen der Transferschicht und dem Trager eine Trennschicht angeord- 
net sein, die auf Dextrin- oder Fettalkoholbasis aufgebaut ist 



AIs Trager wie holzfreies Papier kann an und fur sich bekanntes Abziehbilderpapier 
benutzt werden, welches unter der Bezeichnungen "Meta" der Fa. Hoffmann und 
Engelmann oder "Twincal" der Fa. Britans mit einem Flachengewicht von maximal 120 
g pro m 2 bekannt ist. 

Die zwischen dem Trager und der Transferschicht vorhandene Trennschicht weist 
Dextrin und/oder Fettalkohol auf. Hierdurch ist ein einfaches Losen der Transferschicht 
von dem Trager mittels Feuchtigkeit moglich. Unter Feuchtigkeit wird hier nicht nur 
Wasser, sondern auch Wasserdampf verstanden, urn auf diese Weise das Zwischen- 
tragermaterial zu losen. 



Das erfindungsgema.Be Verfahren wird nachstehend anhand eines Beispiels erlautert, aus 
dem sich weitere Einzelheiten, Vorteil und Merkmale der Erindung ergeben, die auch 
aus den Anspriichen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - fur sich und/oder in 

* 

{Combination - ersichtlich werden. 



Eine zu ubertragende Darstellung wird auf einen Trockenkopierer gelegt, um die 
Darstellung auf eine auf einem Trager angeordnete Transferschicht zu kopieren. AIs 
Trager wird ein an und fur sich bekanntes Abziehbilderpapier mit einem Flachengewicht 
von max. 120 g pro m 2 benutzt, welches holzfrei ist und unter den Bezeichnungen "Meta" 
und "Twincal" kauflich erwerblich ist Auf diesem Tragermaterial befindet sich eine 
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dextrin- und/oderfettalkoholmaterialhaltige Trennmittelschicht, durch die die Transfer- 
schicht bei Feuchtigkeitseinwirkung von dem Trager trennbar ist. 



Die Transferschicht besitzt eine Sandwich-Struktur mit zumindest einer auBeren Fixiers- 
cicht und eine von dieser abgedeckten Haftschicht. 

Die Fixierschicht besteht aus Plexigum auf Losemittelbasis mit Weichmacher. Diese 
Schicht ist relativ weich und daher geeignet, den Toner aufzunehmen und zu fixieren. 
Die Schichtstarke betragt ca. 0,15 mm. 

Die Haftschicht besteht aus einer ca. 1:1 Mischung von Kunstharz mit entsprechendem 
Harterzusatz und Plexigum auf Losemittelbasis mit Weichmacher. Diese Schicht ist so 
gestaltet, da8 sie relativ hart und sprode ist, aber sehr gute Vernetzungseigenschaften 
mit der neuen Unterlage besitzt. Die Schichtstarke betragt ca. 0,05 mm. 

Der Sandwich-Aufbau aus den zumindest ubereinanderliegenden Schichten ist notwen- 
dig, da: 

a) eine einzige, zusammengemischte Schicht immer noch zu hart und sprode ist, um 
sich iibertragen zu lassen, 

b) sich keine ubertragbare Schichtstarke erzielen lassen wurde, 

c) der Kopiertoner nicht mehr sauber fixieren wurde und 

d) sich keine weifien oder Effektschichten herstellen lassen wiirden. 

Nachdem die Darstellung auf die Transferschicht ubertragen ist, wird das Bild entlang 
seiner Umrisse ausgeschnitten und in lauwarmes Wasser gelegt. Nach ca. 1 Minute lost 
sich die Transferschicht von dem Trager dei^estalt, daB sich die das Bild aufweisende 
Transferschicht von dem Trager wegschieben laBt. Die freie Transferschicht mit dem 
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Bild wild sodann unmittelbar auf eine mit dem Bild zu versehende Unteriage gescho- 
ben, die eine glatte, im wesentlichen nicht porSse Oberflache aufweist. Mit einem 
Gummirakel oder einem weichen Tuch wird die unter und uber der so ubertragenen 
Schicht befindliche Feuchtigkeit wie Wasser entfemt. 



Auf diese Weise ist das Bild bereits auf der Unteriage derart fbdert, daB ein Vetschie- 
ben nicht mehr moglich ist. 



Um ein Ausharten der Transferschicht, also des Bildes zu erzielen, erfolgt ein chemi- 
scher HartungsprozeS, der bei einer Temperatur zwischen 140 °C und 180 °C in der 
Fbdereinheit des Kopiereystems gestartet wird und ohne weitere Zufuhrung von Hitze 
4 bis 6 Tage bis zur endgultigen Aushartung andauem wurde. Diese Zeit kann man 
jedoch verkurzen, wenn man nach dem Anordnen des ZwischentrSgermaterials auf der 
Unteriage Warme im Bereich von ca. 140 °C uber einen Zeitraum von ca. 10 Minuten 
zufuhrt. 
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Patentanspriiche 

Verfahren zum Ubertragen von insbesondere farbigen Darstellungen auf glatte Unter- 
lagen sowie Transferschicht 

L Verfahren zum Ubertragen von insbesondere farbigen Darstellungen auf glatte 
Unterlagen, indem die Darstellung auf ein auf einen Trager aufgebrachte Trans- 
ferschicht im Kopieiverfahren ubertragen wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die die iibertragene Darstellung (Bild) aufweisende Transferschicht im 

* 

NaBverfahren von dem Trager geldst, auf die Unterlage aufgebracht und an- 
schlieBend gehartet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Losen der Transferschicht durch seitliches Wegschieben von dem Trager 
erfolgt. 



3 



Verfahren nach Anspruch 1, 



WO 92/22857 g PCT/EP92/01317 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Ausharten bei einer Temperatur zwischen 100 °C und 200 °C vorzugs- 
weise bei 120 °C bis 160 °C, insbesondere bei ca. 140 °C erfolgt 



4. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Bild in eine auBere, ein Plexigum-Material aufweisende Schicht der 
Transferschicht kopiert wird, in der dutch das Kopierverfahren ubertragene 
Pigmente lagef ixiert werden. die ihrerseits anschlieBend durch Warmeeinwirkung 
von Schichtmaterial umschlossen werden. 



5. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zwischen der Transferschicht und dem TrSger ein dextrin- und/oder f ettalko- 
holhaltiges Material angeordnet ist, durch das bei Feuchtigkeitseinwirkung die 
Transferschicht von dem Trager getrennt wird. 



6. Transferschicht, die auf einem Trager wie holzfreiem Papier von vorrugsweise 
maximal 120 g pro m 2 angeordnet ist, zum Fixieren von im Kopierverfahren 
ubertragenen Darstellungen, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Transferschicht einen Sandwich-Aufbau umfassend zumindest zwei 
Schichten besitzt, daB eine (erste) auBere Schicht durch das Kopierverfahren 
ubertragene Pigmente lagefixiert und bei Warmeeinwirkung umschlieBt und daB 
eine unterhalb der auBeren* Schicht angeordnete (zweite) Schicht eine durch 
Erwarmung aushartende Haftschicht ist, die zum Lagefixieren der Transferschicht 
auf einer Unterlage sich mit dieser vernetzt. 
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7. Transferschicht nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die erste Schicht aus Plexigum-Material auf Losungsmittelbasis mit Weich- 
macher besteht. 



8. Transferschicht nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die erste Schicht eine Dicke d von in etwa 0,10 * d * 0,20 mm, vorzugsweise 
von in etwa d = 0,15 mm aufweist. 



9. Transferschicht nach zumindest Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Haftschicht auf Kunstharzbasis aufgebaut ist. 



10. Transferschicht nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Haftschicht aus einer Mischung aus Kunstharz mit Harterzusatz und 
Plexigum auf Losungsmittelbasis mit Weichmachern besteht. 



11. Transferschicht nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kunstharz und der Plexigumanteil in etwa gleich groB ist. 



12. Transferschicht nach zumindest Anspruch 6, ^ 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zwischen der Transferschicht und dem Trager eine Trennschicht angeordnet 
ist, die auf Dextrin- oder Fettalkoholbasis aufgebaut ist. 
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13. Transfetschicht nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Haftschicht eine Dicke d von 0,02 s d s 0,08 mm, vorzugsweise von in 
etwa d = 0,05 mm aufweist. 
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A 


DE.A.3 425 576 (ALBIEZ) 
16. Januar 1986 
siehe Anspruch 1 
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A 


• EP,A,0 118 084 (HOFFMANN & ENGELMANN) 

12. September 1984 
; siehe Seite 4, Zeile 27 

siehe Anspriiche 1-5; Abb il dung 1 

-/— 
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° Besondere Kategorien von aagegebenen VercffentKchungen 10 : 

'A* Veroffentlicnung, die den allgenefnea Stand der Technik 
definlert, aber nicht els besonders bedentsam anzasehen 1st 

"E" Uteres Document, das jedocb erst am oder nach den intema- 
tionaien AnmeUedatnn v c rS ff e a tUcht warden ist 

V VerOffeatlichizng, die geeignet 1st, einen Prioritatsanspnich 
rwetfetoift erscheinen za iassen, Oder dureh die das Verof- 
fentlicfatmgsdatura einer andcren im Recherchenbericht gfr* 
nannten Verttffeotilchang befegt werden soli oder die aus einen 
andcren besonderta Grand angegeben 1st (wie susgefuhrt) 

*0* VerttffentHchung, die sicb anf eine mundiiehe Otfenbanmg, 
doe BenutDtng, eine Anssteiinng oder andere Mafinanmea 
beziefat 

*P* Veroffentiidmng! die vor dera intemationaien Anmddeda- 
fnm ) aoer nach den bcansprachten Prioritatsdatnn verfiffent> 
lieht worden ist 



T* Spittere VeiitHfentiichimg, die nacb den intemationaien An- 
meldedatnn oder demraorittttsdatom veroffentllcht irarden 
1st und nit der AnmeUnng nicht kollidiert, sondern nur zum 
Vcistandnis des der Erfindung ntflundeUegendea Prinztps 
oder der ihr zagnrndeUegenden Tneorie ang egeben 1st 

*X* Verttffentiichnng von besonderer Bedtota&g; die beanspruch- 
te Erfindung kann nicbt als neu oder anf erfinderiscber Tatig- 
kctt berahend betracfatet werden 

VT Vertffentiichung van besonderer Bedeutung; die beansproch- 
te Erfindung kann nicht als anf erSnderisener Tatigkeh be- 
rahend betrachtet werden, vera die Vertffentlichung rait 
einer oder nenreren anderen Veroifatiichimsen dieser Kate- 
garie In Verbindung gebracht wird und diese Vcrfaindung fur 
einen Facnmann nabeUegend ist 

*A* Vewffentiichimg, die Mltgtied derseJben Patentramflie ist 



IV. BESCHEIN1GUNG 


Datum des Absehlnsses der totem ttlnnalm Recherche 

08. 0KT0BER 1992 


Absendedatom des intemationaien Recnercaenbcrkhts 

2 9. 10. 92 


Internationale Recherchenbehftrde - 

EUROPAISCHES PATENTAMT 


Untemfaftft des bevoUmlchtigten Bediensteten 



Fenddett PCT/ISJW2iO,<Bhtft 2) ( 



1915) 



Iotensttonales Akteuzdcht 



TIL gJNSCHLAGIGE VEROFFKNTUCHUNGEN (Fortsetzang von Btott Z) 



Alt 



Kennxdcfanung to ^VcCffcBtUdnmg, sowdt gforderiidt rater Angafac to mafigebUdtcn Tdle 



EP,A,0 380 356 (AF STROM LECH, OSCAR 
RICHARD FREDRIK) 
1. August 1990 

siehe Anspruche 1,2; Abbildung VI 



Betr. Anspmcfa Nr. 
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ANHANG ZUM INTERN ATI ON ALEN RECHERCHENBERICHT „ 

CBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. EP 9201317 

SA 61553 

In t fifp— w Anhang sind die Mitgfieder der Pttcntfwnific& der im cbcngeoauuteu iutetuaiionsien Rrclri thcribericfat Bagd&hftc& 
PstcstdoloiDicote awgegefaen* 

Die Ang&bcn fiber die Fumfieamtt^eder c utspi c ch ca dem Stand der Datei des Ecropitsctai Patcntamts am 

Diese Angtbcn dieacn nur zur lintcrricfatsns und crfnlBen ohne Gewlhr. 08/10/92 



Im Redtercbenbcricfat 


Datum der 


M2tfBed(er) der 


Datum der 


an^efuBftes Pateatdoluiment 


VefSffcpttidmm 


Patetstfaodlie 


Vet Gffeullicnung 



DE-A-2401996 



25-07-74 



JP-A- 49095722 
JP-A- 49095723 



WO-A-90 13063 



01-11-90 



OE-A.C 
DE-A- 
AU-A- 
DE-C- 



3917156 
3931151 
5408090 
3943556 



11-09-74 
11-09-74 

18-10-90 
24-01-91 
16-11-90 
14-11-91 



DE-A-3425576 
EP-A-0118084 



16-01-86 
12-09-84 



Keine 



DE-A- 
JP-A- 



3307365 
59167290 



06-09-84 
20-09-84 



EP-A-0380356 



01-08-90 



CA-A- 
US-A- 



2008586 
5032449 



26-07-90 
16-07-91 




FQrnibere ESadhata zo diem Anhuc : siebe Am&hUtt des EnropiischeB Piteatunts, NM2/82 



